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#MSi^« (B) tVXit. &m&«k&*i'tZ>tfV7uVisy 
: P F 8 1 4, T=y9-M±m* WiM : 1 5 9. 0°C, 1&&{tn.m : 130. 1 °C 
.MFR: 2. 2g/10^) ^tffllfc. 
[0 0 6 4] 

^*?¥ffiSfC 5 0 mm$-#}lpa}i (3) #38iS3l®SJipffl«lC3 2m 

m*#$sf^ffia (5) ^mmmwmmiz3 2 mm^waii (5' ) jc, 

fe^nfc?l/>^M-^#/sKU3:^l/X3D7 0/3 0 (MJtfcfc) MlOOH 

a&ffitU#y (7) (ci£UiiA,£ 0 ±SH©«?SJSi:«;*tSB!!l3R^i:ffffi« (5) 

(5' ) icj: $fta#$8iS*®S, #M8iBSfcfcS»iiM»fll£*'>f f*jt? 

^JSb£^CfffffiU HC|gJC®ttStife2 1 Omm*^^ Kb;i/ (9) (C?&oT 

#£PU 2. 3ffi?{Cfi£5fiLfc. HlC*©RHf^iSS/- hfc*y*--exy y h 

&A*l, Pm&HfV%T¥«4K$fiiS2/-- hilU 5f3rtB (11) tCT5l£Ifcofc. 
[0 0 6 5] 
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fMil, 1 59. OTC, MH-ffcM^ : 1 3 0 . 1 M F R : 2 . 2 

g/io^ (2 3 0TC) ) looMgucMu jKu ^ntru >«flg 5 # 
ista^M as aerate® #$&&^M/38is«/#$8iiM= 8 0/2 

2 0 0/8 0 ,nm®#Ji38iSis/- mc, ^®#3KU^"n t:u> (£*tcpp£B§ 
ttib^>lk%/Myk*?i/4yM$£'&TtfV-7u¥i/y/cpp = 2 5/10/30 

/10/25 nmfrt>&Z>m& 10 0 /im©#Ji7-f ^ASr^SLfesKU^-U^ 
[0 0 6 6] 

(ifc«W 1 ] 

*%iS*®»«^M»i:LTtt, tfV7n\£l/y (Bl& : l 5 9. 0°C, 

ffcfil : 130. 1 °C, M F R 2. 2g/10^ (2 3 0t) ) 100 M*g|5 
[0 0 6 7] 

bnmmmitMf&T&mmikm^. 2 o o°c-e3^r^^b^b, $ 

t>lZ 3 Or 5#H<Z>#£P:/b:*JCtf LTJS£ 6 0 /im07^1/AMlt ^ 
07^;i/A?:FT- I Rl^ift : 1 6 0 OS, ;\°-3f >x;i/V- ($0 
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h/WCfc^T, 1 7 0 0~1 7 5 0 c m _1 <Z)^ifcWcl*Jtf>e 
A 10), 1 4 5 5~1 4 6 5 c m _1 ©ig»M«ft©*:*©l»3fc£A 
2<Z>Jfc, A 1 /A 2 £Wtttb£,, 
[0 0 6 8] 

> »JffibfeBl 5 mm, S£ 2 0 mm0>3i«ft#K::P V>T, 

h^7 7 (#mmftffi& m^::ags-5ood) ^m^^rmmm 

Mm&tf 5kg/i 5 mm*SJ^_ha)tg^jctt, ^Sftt£SEK<z>^*tt£;£-r 5. 

[0 0 6 9] 
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